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Aq. fabric conditioner dispersion with stable viscosity aiding 
dosing - contg. ester-quat. and polyolefin wax as thickener, useful 
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cosmetics 
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^(4-GlE, 12-V4A, 12-WI2A)D(8-B3, 11-B15) 1 


ADVANTAGE 

(I) have a viscosity high enough to facilitate dosing, even after 
prolonged storage. 

PREFERRED MATERIALS 

The ester-quat. is a cpd. of formula (IIA), (IIB) or (IIC): 
[ R , CO-(OCH 2 CH2)mOCH2CH 2 - 
N + (R 4 )(CH 2 CH 2 0(CH 2 CH20)pR 3 )(CH2CH20-(CH2CH 2 0)nR 2 ] X" (IIA) 
[R l CO-(OCH 2 CH 2 ) m OCH 2 CH 2 -N + (R 4 ')(R 5 )-CH 2 CH 2 0- 
(CH 2 CH 2 0) n R 2 '] X- (IIB) 
[R 4 '-N + (R 6 )(R 7 )-CH 2 CH(0-(CH 2 CH 2 0) m OCR 1 )CH 2 0- 
(CH 2 CH 2 0) n R 2 '] X* (IIC) 

R 1 C0 = 6-22C acyl; 
R 2 = H: 

R 2, = H or R'CO; 

R 3 = 1-4C alkyl or (CH 2 CH 2 0) q H: 

R 4 ', R\ R 6 , R 1 = 1-4C alkyl; 

m + n + p = (M2; 

q= 1-12; and 

|DE4435386-A+ 


Aq. conditioner dispersions (I) contain: 

(a) ester-quat. (11), 

(b) polyolefin wax (III), and opt. 

(c) other tensides and/or ancillaries and additives. 

Also claimed is the use of (III) as thickener for aq. (II) solns. 

USE 

(I) are useful for conditioning fibres, yarns and textiles and esp. 
for laundry purposes, to provide an antistatic finish. They are also 
effective on keratin fibres, hence can be used in hair cosmetics. 




x = halide, alkylsulphate or alkyl phosphate. 

The wax (III) is a pseudo-cationic high-density polyethylene wax 
with a mol. wt. of 500-10000. 

PREFERRED COMPOSITION 

(II) and (III) are used in 90: 10 - 50:50 wt. ratio; and (I) is diluted 
to 1-10 wt.% solids for use. 

(I) may contain alk(en)yl sulphates of formula (IV) as additional 
tenside: 

R 8 0-S0 3 Y (IV) 
R 8 = 8-22C alkyl and/or alkenyl; and 

Y = an alkali and/or alkaline earth metal, NH 4 , alkylammonium, 
alkanol ammonium or glucan-ammonium. 

EXAMPLE 

(a) 20 g 'Adalin' K (RTM; (III) dispersion with pH = 5 and sp. gr. 
= 1 g/cc); then 

(b) 50 g 'Dehyquart' AU-46 (RTM; methyl-quaternised di-palm fatty 
acid triethanolamine ester, methylsulphate salt); and finally 

(c) 3 ml perfume oil and 2 ml HCHO soln. were stirred into 450 ml 
water at 35 °C, then the mixt. was diluted to 1 1 with water at 20 
°C, giving dispersion (A). 


For controls, (B) (III) was added after (II) or (C) (III) was omitted. 

The Brookfield viscosity (number 1 spindle, 20 rpm) at 20 °C was 
(A) 1 12, (B) 20, (C) 26 mPs initially; (A) 106, (B) 20, (C) 28 mPs 
after 1 week at 5 °C; (A) 120, (B) 24, (C) 28 mPs after 3 weeks at 20 
°C; and (A) 108, (B) 22, (C) 30 mPs after 3 weeks at 40 °C. (STC) 
(7pp0016DwgNo.0/0) 
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@ W3Rr1ge Weichspulerdisperstonen 



) Es warden neua wafirige WelchspGIardteperaionen vorge- 
schlagen, enthaltand 



(a) Eatarquata und 
(b) 



, w; Potyolefinwachsa 

sowia gegabenafifaite waltera Tanalde und/oder HBfa- und 
Zusatzstoffa. Die Mittal zotohnan Rich durch eina vortaHhafta 
Vardfckung und hoha LagaritabiJitat aus. 
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Beschreibung 



Gebtet der Erfiodnog 



Die Erfindnng betrifft wiBrige WdchspfikrefisperskMien rait dnem Gehak an Eaterqnats and Polyolcfinwach- 
sen, em Vcrfabren zu rarer Herstelhmg aowie die Verwendung von Polyolefinwachsen zur Verdickung von 
wlBrigeo Esteiquadosungeii. 



Kationischc Tenside vom Typ dcr sogenannten "Eiterquats* haben in den tetzten Jahren als Gfcotoxikok>gisch 
ttM3edcnkfiche Rohstoffe ftr WIschewdchspuler zunchmend an Bedeutung gewonuen. Objcherwece gefangen 
die Produkte als akoholische Konzentrate in den Vcrkehr und werden voo den Hcrstellern von Avivagemltteln 
rah Waxier auf eine Anwenderkoczentration, die ]e nach Arrforderung Im Berelch yon 1 las 50 Gew«-<K> Fests toff 
Began kann, verdunnt 

Sowohl bci der Herstellung von Esterquat-Konzentratcn, als audi bei der Fonnufierungder wifirigen Mhtel, 
die diese kationischen Tenside in untenchicdlicben Mcngen enlhaken kSimen, trcten Yiikositttxprobleme auf. 

EsterqoaMConzentrate mh einem Feststoffgehalt von etwa 80 bis 90 Gew.-tt and zihMeslg und benMgen 
als Regulatoren Stoffe, (fie die Viskoshtt herabsetzen. In der EP 0165138 A2 wild hierzu beispielsweise die 
Verwendtmg von organischen Salzen wie etwa Natriumgfnconat oder kurzkettigen quart iren Annnoniumsaizen 
vorgetchlagetL Gemifl der Lehre der WO 93/16157 (HenkeQ kommen fur diesen Zweck aucb Esterquats auf 
Bans ungesittigter Fettsiuren, qnaternierte Fettstureamidoamfn-Salze, langkettige QAV and diquaternierte 
Fattsaure triethanoIaminester-Salze in Betracht 

Bei wftfirigen AnwendongslBsungen der Esterquats, die elnen geringen Feststoffgehalt tufweisen, fiegt das 
Problem Jedoch genau umgekehrt: die wftBrigen LOsuogen sind fcuBcm dunnflQssig und lassen sich nur sebwer 
doderen. Obfiche Verdickungtmittei wie rie aus der Kosmetik bekxmtt Bind (Elektrolyte, Ceduloseether, Fett- 
sfturealkanolamide etcji erweisen sich entweder als wenig geeignet und/oder sind nicht in der Lage, die Produkte 
dauerhaft auf dem gewunschten Viskositltsniveau zu batten. 

Die Aufgabe der Erfuidang hat daher darki besmnden, waBrjge WeJchspQlmhtel auf Basis von Esterquats zur 
VerfDgung zu stellen, die auch nach lingerer Lagerung eine aiisreichend hohe Viskositftt aufweisen. 



Oegenstand der Erfmdung sind waBrige Wdohspulen&persionen, enthalteod 

fal Esterquats und 

(b) Fotyolefinwachse 

sowie gegebenenfalls wehere Tenside und/oder Hflfs-undZusatzstoffe. 

Obcrnwchenderweise wurde gefunden, daB der Zusatz von Polyolefinwachsen zu wflBrigen Esterquatlosun- 
gen eine VDTtBDhafte und dauerhafte Zunafanie der VMboaitit bewiffct 

Ein weiterer Gegenstand der Erfmdung betrifft ein Verfahren zur HersteHung von w&Brigen WeicbspQlerdis- 
persionen* bei dem man 

(a) Polyolefinwachse in Wasser einrflhrt 

fb) Esterquats sowie gegebenenfalls wehere Tenside und Hllfs- und/oder Znsatzstoffe zugibt und 

(c) die Mischungauf die Anwendungskonzentratlon verduitnt 

In aner bevorzugten AusfQhrungsform der Erfmdung werden etwa 40 bis 60, vorzugswdse etwa 50 Gewr% 
des Wassers — bezogen auf das wafirige EndpnxJukt — bei 20 bis 40° C vorgelegt und mh dem PolyolcfniwTichs,, 
das m der Regd als wftBrige Dispersion vorliegt untcr Ruhren versetzt AnschlieBend werden die Esterquats 
sowie gegebenenfaUs weitere Inhaltsstoffe eingerOhrt und schfieBlich rah der restlichen Menge Wasser ver- 
dimnL 



Unter der Bezddnmng Esterquats werden im ailgemeinen quaternierte Fettsauretriethanolaminestersaize 
verstandeu. Es handelt skh dabei urn bekannte Su>ffe, die man nach den emsch&g^en Metnoden der pr&parati- 
ven organischen Chemie erhahen kann. In diesem Zusammenhang sei auf die Internationale Patentanmeldung 
WO 91/01295 (Henkel) verwiesen, nach der man Triethanoiamin in Gegenwart von unterphosphoriger S&ure 
mit Fettsiuren partieB verestert. Luft durchleitet und auschfieBend mh Dimetbylsulfkt oder Ethylenoxid quater- 
niert SteDvertretend fur den umfangrekhen Stand der Tcchnik sei an dieser Stelle auf die Drncksdniften 
US 3915867 > US437Q272 ( EP 0239910 EP 0293955 A2, EP 0295739 A2 und EP 0309052 A2 verwiesen. 

Die quaternierten Fetts&uretriedianolaniinestersalze folgen der Formd (I) 



Stand der Tecbnik 



Beschreibttng der Erfindung 



Esterquats 



2 
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rRlC0-(0CH 2 CH2) m OCH2CH2-H-CH2CH20-(CH2CH20) 1 ^2j x~ (I) 

I 

CH2CH20 ( CH2CH20 ) pR 3 



R 6 O- (CH2CH2O ) m pCR 1 

[R*-H-CH 2 chch 2 0 -( ch 2 ch 2 0 )ii r2 3 *" (III) 
I 

R7 



10 



in der R ! GO far einen Acylrest mlt 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, R 2 und R 4 unabh&ngig voactnandcr for 
Wasseretoff oder R l OX R 4 fOr emen Alkylrest mh 1 bb 4 Kohlenstoffatomen oder cine (CHaCHzOfcH-Gruppe, 
m, n und p in Summe fttr 0 oder Zahlen von 1 bis i 2, q fOr ZiUenvonil»l2imdXf0rHalogeiiHAM«^ 
oderAllgrlphosphatsteht • m m t * 

Typiscfae BeispieJe fflr Esterquats, die im Sinne dcr ErBndung Vcrwcndung rtndcn kSnncn, smd Produkte aut 
Basis von Cawonsfturc, CapryisSure, CaprinsSure, Laurinsfturc, Mynstmsiure, Palmitinsfturc, Isostearinsfture, 
StearmsiureToisiure, ElaidinsSure, Aradnnsaure, Behensaure und EracasSure sowie deren technische Mischun- 
gen, wie sie bcispiehveise bei dcr Druckspaltung natGrficher Fette und Ole anfallea Vorzugsweise werden 
technische Cms-Kokosfettsauren und insbesondere teilgebartete Ciens-Tajg- tazw, Paimfcttsloren sowie elaid- 20 
insaurereiche Ciem^Fettsiurescbnitte eingesetzt 

Zur HersteHung der quaternierten Ester kSnnen die Fettsauren und das Tricthanolamin im molaren Verhahnis 
von 14 : 1 bis 3 : i eingesetzt werden. Im Hinblick auf die anwendungstechnischen Eigenschaften der Esterquats 
hat sich ein Emsatzverhaltnis von 1,2:1 bis 2,2:1, vorzugsweise 13:1 bis 1£:1 ab besonders vorteilhaft 
erwiesea. Die bevorzugten Esterquats stefien technische Mischaingen vim Mono-, Di- und THestera mh einem 29 
durchscfamttlichen Veresterungsgrad von 1,5 bis U dar und iehen sich von technischer Cis/ie-Talg- bzw. 
Palmfettsaure (lodzahl 0 bis 40) ah. 

Aus anwendungstechnischer Sicht haben sich quaternierte Fettsa^tnethanolammestersaize der Formel (I) 
als besonders vorteilhaft erwiesen, in der R'CO fQr emen Acylrest mit 16 bis 18 Kohlenstoffatomen, R 2 fttr R 1 ^. 
R3 fQr Wasserstoft R 4 fttr eine Methylgruppe, m, n und p fflr 0 und X tor Methylsulfat steht so 

Neben den quaternierten Fettsfturetriethanoiaminestersalzen kommen als Esterquats femer auch quaternier- 
te Estersalze von Fettsduren mit Dlethanolalkylammen der Formel (H) in Betracht, 

R* 

I* 

[R^CO- ( OCH2CH2 )^0CH 2 C H 2- N - CH 2C H 2 o - ( CH 2 CH 2 0 )n R2 1 *~ (II) 

I 

R5 

in der R l CO fQr einen Acylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, R 2 fur Wasserstoff oder R ! CO, R 4 und R a as 
unabhfingig vonelnander far Alkyb-eate mit 1 his 4 Kohlenstoffatomen, m und nin Summe fttrO oder Zahlen von 
1 bis 12 und X flir Halogemd, Alkylsuifat oder Alkyiphosphat stcht 

Als weitere Gruppe geeigneter Esterquats smd schfieBlich die quaternierten Estersalze von Fettsauren mit 
l^Dihythmypropyldialkylaminen der Formel (DO) zu nennen, 



50 



60 



in der R'CO fflr einen Acylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, R 2 fQr Wasserstoff oder R 1 CO, R 4 R« und R 
unabhSngig voneinander fQr Alkybeste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, m und n in Summe fQr 0 oder Zahlen von 
1 bis i 2 und X fttr Haiogenid, Alkyisulfat oder Alkyiphosphat steht 

Hinsichtlicb der Auswahl der bevorzugten Fettsauren und des optimalen Veresterungsgrades gelten die fttr (I) es 
genamxten Beispiele audi fflr die Esterquats der Formeln (II) und (HI). Oblicherweise gelangen die Esterquats in 
Form 50- bis 90gew.-%iger aikohofischer Uteungen in den Handel, die bci Bedarf problemlos mit Wasser 
verdunnt werden kfinneit 
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Polyolefinwachse 

Unter Potyolefinwachsen shod flber w i c g cn d fineare Polyolefine mit wachsartigem Charakter zu verstehen. 
Technische Bcdeutung haben Polypropylen- und insbesondere Pclycthyknwachse, bet denen es sicfa am Produk- 
tc mit rclativ niedrigen Mohnassen im Bereich voa 500 bis 20 000 hmixklt Die Herstelhrag der Polyolefinwachse 
erfolgt in der Regel dutch direkte Hoch- oder hTiedeix!njdkpolymcnsatk>n der Mooomere Oder durch geaelte 
Depolymerisation von Produkten hAherer Mohnassen. Modifizierte Polyolefinwachse kdnnen durch Copolymer 
risatioo von Ethylen mit geefeneten anderen Mononxerea wie beispielsweise Vinylacctat oder Acr^sftnre 
hergestdlt werden. SchUeBBch ist es moglich, die Dispergierbarkeit von Pdyokfinen durch oxidative Oberfll- 
chenbehandhing zu verbestenL Obersichtcn zu diescm Thema finden rich beispielsweise in Ullmann's Enzyfclo- 
paedie der technischen Chemle (4. Aufi\ 24, 36 sowie EnzcycL Porym. Scl Engng, 1 7, 7921 

Im Sinne des erfindungsgemftBen Verfahrens ist der Einsatz von high-densrty Polyethy*enwachs mit einem 
mittleren Molekulargewicht im Bereich von 500 bii 10 000 und insbesondere 2000 bis 5000 beYorzugt Vorzugs- 
wcise werden kattonische bzw. pseudokahonische Potyethylenwachse dngesetzt Obffcherwebe gelangen die 
Polyolefinwachse als wIBrige Dispersionen in den Handel and welsen einen Feststoff gehait von 1 bis 25 und 
vorzugsweise 2 bis 15 Gew.-% ant 

ObUcherweise werden dte Esterquats und PoJyofcnnwachge — jeweils bezogen auf ihren Feststoffanteii — im 
Gewichtswhiltais von 90 : 10 bis 50 ; 50, vorzugsweise 80:20 bis 60 20 dngesetzt Die w&Brigen Ldsuugen 
enthaltend die Esterquats, Poryokfinwachse und gegcbenenfaDs weitere Tenside, HihV und Zusatzstoffe werden 
vorzugsweise auf erne Anwendungskoczeatration von 1 bis 10, vorzugsweise 4 bis 8 Gw.-% Feststoff verdOnnt 



Ncben den Esterquats and den Potyolefinwachsen kdnnen die erfmdungsgemafien Mittel feraer weitere 
anioniache, kationische, nichdonlsche und/oder amphotere bzw. zwitterionische Tenside enthatten. 

Typische Bdspiele fur anionische Tenside sind Alkylbenzolsalfbnate, AQcansulfocaie, Olefinsulfonate, Alkylet- 
hersulfbnate, Glycerinetbersuif onate, avMethylestersulfonate, Sutfofettsiuren, Fettalkohotethersulfate, Glyceri- 
nethersulfate, Hydroxynu^ethersulfate, Monog!ycerid(cther)sulfate, Fettsaurcamid(ether)sulfate > Mono- und 
DiiJkybulfosuccinate, Mono- und niftitryigntfognrvn^T^at^ Sulfbtriglyceride, Anrfdseifen, Ethercarbonsajuren 
und deren Salze, Fettsiurelsethfomte, Fettsfturesaroosinate, Fettsfturetanride, Acyllactylate, Acylghrtamate, 
Acyltartrat^ All^oflgoglucosidsulfate und Alk^(ether)pho5phate. Sofern die ansooischen Tenside Polyglycolet- 
herketten enthalten, k&nnen sie one konvcmkmelle, vorzugsweise jedoch cine dngeengte Homologenvertei- 
htngaufwdsea 

Typische Beispiele for niditionische Tenside smd Fettalkoholpolygrycofether, Alkyiphenolporygrycolether, 
Fettsaurepotygrycolester, Fettsftureamidpolygyloolether, Fettamhiporj^Iycolether, alkoxylierte Triglyceride, 
Mischether, Ai^enjyloligoglykoside, Femaure-N-alkylglucamide, Polyotfetts&ureester, Zuckerester, Sorbita- 
nester und Folysorbate. Sofern die nichtionischen Tenside Polygtycoletherketten enthaltcn, k&nnen sie one 
konventionelle, vorzugsweise jedoch cine eingeengte Homologenvcrteilung aufwrisen. 

Typische Beispiele fQr weitere kationische Tenside sind quartare Ammonhsmvcrbindungen. 

Typische Beispiele f Or amphotere hzw. zwitterionische Tenside sind Alkyibetaine, Alkylamidobetaine, Amino- 
propionate, Aminoglyciiiate, Tmidazointumbetame und Sulfobe tame. 

Bri den genann ten Tensiden handelt es skh ausschllcBttch um bekannte Verbindungen. Hinsichtlich Struktur 
und Herstelhmg dieser S toff e ad auf eteschttgge Obersichtsarbeiten bdspieisweise J-Falbe (edjt "Surfactants in 
Consumer Products"; Springer Verlag, Berlin, 1987, S- 54—124 oder JJWbe (ed-)» "Kata|ysatoren» Tenside und 
Mhieraiaiadaitive ,r > Thieme Verlag, Stuttgart, I97&S. 123-217 vcrwiesen. 

Alkyl- und/oder ADceny bulfate 

In emer bevorzugten AusfQhrungsform der Erfindung kdnnen die Mittel anionische Tenside vora Typ der 
AlkyI- und/oder AJkenylsuIfate enthalten* Unter dies en Aniontensiden sind die Sutfatiensngsprodukte primfirer 
Alkohole zu verstehen, die der Formel (IV) f olgen, 

R^-SOaY (IV) 

in der R 1 fur einen iinearen oder vcrzweigten, ahphatiscben ASkyi- und/oder Alkenylrest mit 6 bis 22, vorzugs- 
weise 12 bis 18 Kohlenstoffatomen und Y fur ein Alkali- und/oder ErdalkalhnetaH Ammonium, Alkylammonium, 
Alkanola mmonnjm oder ^Sh ms mmo n i ^^^ steht- 

Typische Beispiele furAlkylsuffate, die Some der Erfindung Anwendung linden k&nnen, sind die Sulfatierungs* 
produkte von CapronaJkohoL OaprylalkohoL CaprkudkohoC 2-Ethyfhez^Wkohoi, LaurylsJkohol, Myristyialko- 
hoi, Cetylalkohoi Patmoleytalkohol Stearylalkohol IsostearyialkohoL Oleylalkohol Elaidyialkohol Petroseuny- 
lalkohol, Arachyfadkohol, Gadoleylalkohoi Bchenylalkohol and Emcylalkohol sowie deren technischen Gcmi- 
scfaen, die durch Hochdruckhydrierung technischer Meth^esterfraktbnen oder Aldehyden aos der Roe- 
len'-schen Oxosynthese erhalten werden. Die Sulfatierungsprodukte kflrmen vorzugsweise in Form ihrer Alkali- 
sahc, und insbesondere ihrer Natrium sahe eingesetzt werden. Besonders bevorzngt sind Alkybattate auf Basis 
von Cwnt-Talgfettalkoholen bzw. pflanzhdier Fettalkohote verg le ic h barcr C-Kettenvertdhmg in Form ihrer 
Natriumsalze. 
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Hilfs- und Zusatzstoffe 

Die erfindungsgeroafien Mittel kdnnen Qbbche Hilfs- and Zusatzstoffe, wk beispielsweise ParfflmOk, Farb* 
stoffe und Konscrvienmgsmlttcl cnthalten. Vorzugsweise kommen ab Zusatzstoffe schmutzabJSsende Polymere 
in Bctradit Bci diesen sogenanntcn *soii repellants* handelt es sxch um Polymery die vorzugsweise Ethyienter- 5 
ephthalat- und/oder PoIyetfaylenglycoUcrephthaUtgnippen enthaben, wobci das MoherhAltnis Ethyienterepht- 
halat zu Polyethylengrycolteiephthalat im Bercich von 50 : 50 bis 90 : 10 fiegen kann. Das Molekulargewicht der 
verknQpf enden Polycthylenglycolcinheiten fiegt vorzugswcisc im Bercich von 750 bis 5000, d K der EmoxyHe- 
nmgsgrad der polyethykai^ya>lgnippcnlialtigen Polymere kann ca. 15 bis 100 beiragen. Die Porymeren zekh- 
nen stch durch ein dnrchscfanhtlidies Molekulargewicht von etwa 5000 bis 200 000 aus und k&nnen eine Block-, 10 
vorzugsweise aber eine Random-S truktur aufweisen. 

Bevorzngte Polymere sind sokhe mit Morverhaitnissen Ethyleirterephthalat/FDfyetfa^ 
von etwa 65:35 bis etwa 90 : 10, vorzugsweise von etwa 70 : 30 Us 80 5 20. Weiterbin bevorzugt sind solchc 
Polymeren, die verknflpfende Poryetfaytaigiycoleinhehen nut einem Molekulargewicht von 750 bis 5000, vor- 
zugsweise von 1000 bis etwa 3000 und ein Molekulargewicht des Fotymeren von etwa 10 000 bis etwa 50 000 15 
aufweisen. Beispiete ffir handdsttbliche Polymere sind die Prodnkte Mflease* T (Id) oder Repelotex* SRP 3 
(Rhone«P6ulenc)i Ferner kommen auch sulfonierte Typen der BASF in Frage. 

Der Anteii weiterer Tenside, Hflfs- uod/oder Zusatzstoffe kann - bezogen auf den Feststoffgehalt der Mittd 
1 bis 14 vorzugsweise 4 bis 8 Gew,-% ausmachen. 

20 

Gewerbliche Anwendbarkeit 

Die erfmdungsgemSden Mittel sind lagerstabO und weisen eine vortdlhafte Vlskoshflt auf. Sie eignen sich zur 
Avivage von Fasern, Gamcn und text2en Flichengebilden im aOgemeinen und Wlsche im besonderen. Bin 
weiterer vorteilhafter Effekt besteht in einer antistatischen AusrOstung der genamxten TextOien durch die 23 
erfindungsgemaflen MhteL Es ist ferner mdgfich, die beobachteten Effekte auch im Bercich von Keratinfasern, 
d L in der Haarkosmetik zu nutzec 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft die Verwendung von Polyolefinwachsen als Verdickungsmit- 
tel ffir w&8rige Esterquatifisungen. 




LEmgesetzteStoffe 

a) DEHYQUART* AU-46, Pulcra SA, Barcelona/ES Methykjuaternierter Dlpalmf ettsauretrietimnolami- 35 
uester* M^fi thy l bii I f atsalz 

b) ADALIN* K, Henkel KGaA, DQssddorf/FRG Pseudokationische PoiyemyienwachsdiBpersion pH = 5, 
spezifisches Gewicht 1 g/cm* 

JL Beurteilung der Esterquatxfispersionen 40 
Beispiel 1 

In einem 2-l-Becherg!as wurden 450 ml Wasser vorgefegt, auf 35°C erbitzt und unter Rtthren zunfichst mit 20 g 
ADALIN* K und dann mit 50 g DEHYQUART* AU-46 versetzt Danach wurden 3 ml Parftmdl und 2ml 45 
Formalinl&sung zugegeben und dfie Mischung mit Wasser (20°C) bis auf ein Volumen von 1 I verdQnnt Die 
resuhierenden Dispersionen wurden drei Wochen bet 5, 20 und 40° C gelagert nach die ViskositEt im Abstand 
von einer Woche nach der Brookfleld-Methode besdmmt (Spindd 1, 20 Upm). Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 
zusammengefaBt 

50 

Vergleichsbeispiei 1 

Beispid 1 wurde wiederholt, die pseudokationische Polyethylenwacfes-Dispersion jedocb nach dem Esterquat 
zudosiert Die Ergebnisse sind m Tabelle 1 zusa mm engefaBt 

55 

Vergleichsbeispiei 2 

Beispid 1 wurde wiederhoit, ParfOmftl und Formalin jedoch erst zum Schmfi zu der verdflnnten Ldsung 
gegeben. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefaBt 

60 

Vergleichsbeispiei 3 

Beispiel 1 wurde wiederhoit, auf die Zugabe der pseudokationischen Poryethylemvachs- Dispersion jedoch 
verrichtetDie Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefaBt 
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Tabefle 1 
Viskositat und Ugcrbestindigkclt 



Bsp. 






Viskositat [mPs] 


• 






■ofort 


nach 1 w 


2 w 


3 v 


20 °C 


5 


20 


40 


20 


40 


20 


40 


1 


112 


106 


112 


110 


116 


110 


120 


108 


VI 


20 


20 


20 


22 


24 


22 


24 


22 


V2 


26 


26 


26 


26 


26 


30 


26 


32 


V3 


26 


28 


30 


28 


28 


30 


28 


30 



Patentan sprfichc 

1. WaBnge Weichspulerdispersionen, enthaltend 
Esterquats und 
Fotyolefinwacnse 

some gegebenenEaDs weheroTenside und/oderHilfs- und Zusatzstoffe. 

2. Verfahren zur HersteUung von wifirigen Wcidcpfllgr di^ pcta on ei^ bei dem man 

(a) Polyolefinwachse hi Wasser elnrQhrt, 

ibl Esterquats sowie gegebenenfalls weftere Tenside und Hub- und/oder Zusatzstoff c zugibt und 
(cj dfc Mfeclfrttng anf die AnwciiduiigriDOiizcDtratlop vcnlflnnt 

3. Verfahren nach Anspructi 2, dadurch gekRnnzgtichnet, dafi man. Esterquats der Fonnel (I) einsetzt, 

R4 
l + 

[RlCO-(OCH 2 CH2) n pCH2CH2-N-CH2CH20-(CH2CH20) 1 ^ 2 ] X~ (I) 

I 

CH2CH20(CH2(S2 0 )p£ 3 

in der R'CO fin* einen Acyirest mh 6 bis 22 KoMenstoffatomen, R 2 far Wasserstoff und R 5 unabhingig 
voneumnda- fur Alkyireste xnit 1 bis 4 JCohlenstoffatomen oder eme (CHiCHzOXjH-Gruppe^ m, n und p m 
Stnnme fur 0 oder Zahlen von I bis 12, q far Zahlen von 1 bis 12 und X fur Halogenid, Alkyisulfat oder 
Aftcyiphosphat steht 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gckennzrichnrt, daB man Esterquats der Fonnel (11) einsetzt. 
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H* 

I* 



[RICO- ( 0CH 2 CH2 )^0CH 2 CH2-H-CT2 CH 2 < >- ( CH 2 CH 2° )n» 2 3 «" 



5 



I 

R5 



to 



in der RKX) far einen Acyircst mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, R 2 for Wasserstoff oder R , CO> R 4 tmd R 5 
unabhingig voneinander ffir Alkylrwte mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, m tmd n in Snmmefur Ooder Zahlcn 
von i bis 12 undXfttr HalogenM, Alkyisnifat oder Alkylphosphat steht 

5. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnct, daB man Esterquats dcr Formel (III) einsetzt, 



R 6 O-fCHjCH^J^OCR 1 



in dcr R 1 CO ftr einen Acyircst mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, R 2 fir Wasserstoff oder R l CO, R 4 , R 6 tmd R 7 
unabhingig voneinander fur ABcylreste mi 1 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, mundntn Summc fur 0 oder Zahien 
von 1 bis 1 2 und X for Halogenid. Alkyisnifat oder Alkylphosphat steht 30 
& Verfahren nach den AnsprQchen 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB man afe Fotyolefmwaehse pseudo* 
kationische high-density Poryethylenwachse mit einem mittleren Molefailargewicht fan Bcreicb von 500 bis 
10 000 cinsetzt 

7. Verfahren nach den Aiuprfichen 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB man (fie Estcrquats tmd Polyolefin- 
wacfase — jeweils bezogen auf ihren Feststoffanteil — fan Gewichtsverhiltnis von 90 : 1 0 bis 50 : 50 einsetzt » 
& Verfahren nach den AnsprQchen 2 bis 7, dadurch gekermgefohnet, daB man die w&Brigen LOsungen 
enthaltend die Esterquats, Pohyolefinwachse und gegebenenfalls weftere Tenside, HUfs- und Zusatzstoffe 
anf cine Anwendungskonzentration von 1 bis 10 Gew-% Feststoff verdCnnt 

9. Verfahren nach den AnsprQchen 2 bis 8, dadnrch gekennzeichnct, daB man ah wettere Tenside Alkyi- 
und/oder Alkenyisulfate der Forme! (TV) einsetzt, R*0— SOjY (IV) 40 

in der R* fur einen Alkyl- und/oder Aikenylrest mit B bis 22 Kohlenstoffatomen und Y for em Alkali- 
tmd/oder Exdalkalimetafl, Ammonium, Alkylammonium, Alkanolaramonium oder Gmcammonium steht 

10. Verwendung von Polyolefinwacbsen als Verdickungsmittel for wfifirige Esterquad6sungea 




20 
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49 
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